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stoffbriihe benetzt werden. AuBerdem besteht. die Tendenz des 
Farbstoffs, sowohl auszubluten als auch in das Wurstgut hinein-- 
zuwandern. Trotz gleicher Parbstof f konzentrat ion erhalt man 
bei auf einanderf olgenden Chargen nie eine vollstandig gleiche 
Farbung . 

Diese Nachteile werden erf indungsgemaB durch eine Wursthlille 
aus efibarem Material ausgeschlossen, die vor der Fullung mit 
- Wurstgut -mit einem eBbarem Farbstoff angefarbt worden 1st. Es 
gibt zwar zahlreiche lebensmittelrechtlich zugelassene Farb- 
stoff e, die meisten von ihnen sind jedoch nicht direkt zum Ver- 
zehr bestimmt. Die erf indungsgemaBe Wursthiille enthalt nur sol- 
che Farbstoff e, die direkt auch zum Verzehr geeignet sind wie 
die bekannten Eierfarben. 

Zur Einfarbung der Grundmasse dieser Darme krommen grundsatz- 
lich alle zugelassenen Lebensmittelf arben in Betracht. Dies 
sind durchweg in Wasser leicht losliche ~Verbindungen, die- fur 
sich allein oder auch in Mischungen untereinander verwendbar 
sind. Hierzu werden vorzugsweise die f olgenden Farbstoff e ein- 
gesetzt: 

1) ROT- Nr. 3 

Allgerneine Bezeichnung - Amaranth; C*I. Food Red 9; Lebens- 
mittelrot Nr. 3; Bordeaux S 

Color Index (1956) Nr. I6I85 

Chemische Bezeichnung: Trinatrium-i- (4- sulfo-l-naphthylazo)- 

2-naphthol-3, 6-disulf onsaure . 

2) ROT- Nr> 4 

Allgerneine Bezeichnung - Erythrosin; C.I. Food Red 14 
Color Index (1956) Nr. 45430 

Chemische Bezeichnung: Dinatriumtetra-iodof luorescein oder 

Hydroxy-4-iodo-0-carboxy-phenylf luo- 
ron. - . . 
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Die Einfarbung der Wursthullen kann wahrend des Extrusions-, 
Wasch- und Trocknungsverfahrens, bei spielsv:eise durch Tauchen 
oder Bespriihen mit einer waBrigen Farbstoff losung erfolgen. 

So kann die Farbung durchgef iihrt xrerden: 

a) Beim NaBextrusionsverfahren durch Farbzugabe von 0,5 bis 
8 ^ in das letzte Weichmacherbad. 

Verf ahrensschritte : 

aa) Der Darm wird flach (nicht aufgeblasen) durch das letzte 
Weichmacherbad mit Farbzusatz gefUhrt. 

ab) Abquetschen der anhaftenden uberschussigen Farblosung 
durch Abquetschwalzen. , 

ac) Trocknung des auf geblasenen gefarbten Darmes mit anschlie- 
Bender Raffung. 

b) Beim NaBextrusionsverfahren durch Bespriihen des auf gebla- 
senen Darmes mit einer waBrigen Farblosung, Verfahrens- 
schritt ab, mit anschliefiender Trocknung und Raffung. 

c) Beim Trockenextrusionsverf ahren durch Bespriihen des auf - 
geblasenen und vorgetrockneten Darms mit einer waBrigen 
Losung bestehend aus 

0,5 bis 6 % Na-Bicarbonat oder Na-Acetat oder Na-Lactat, 
2 bis 10 % Glycerin, Sorbit oder ahnliche Weichmacher, 
0,5 bis 8 % efibarer Farbe mit anschliefiender Trocknung, 

Aufspulung und Raffung. 
Die Prozentsatze sind auf die Wassergehalte dieser Losun- 
gen bezogen. 

d) Die Einfarbung kann beim Trockenspinnverf ahren 

auch. durch Einmischen des Farbstoff s als Dispersion mit 
einem Schut zkolloid, wie Gelatine oder Carboxymethylcellu- 
lose, in die Fasermasse erfolgen, aus der die WursthUlle 
•durch Extrusion hergestellt wird. 
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Stoffe konnen durch Zusatz von Gerbmit tcln, wie Glutaralde- 
hyd, Glyoxal, Al-Sulfat u.a. mit dem Collagen der Hiille 
quervernetzt werden. Auch ergibt sich eine gewisse Quer- 
vernetzung und Wasserf estigkeit ohne Veri^endung von Gerbmit-' 
teln durch eine Warmebeh and lung in heiBer Luft von 70 bis - 
105°C fur 4 bis 10 Stunden Dauer. 

Eine weitere sehr wirkungsvolle Moglichkeit, den Parbstoff 
" im Collagen zu fixieren, besteht darin, ihn in eine hydro- 
phobe Substanz, z.B. Fett, einzubetten und dann in die Col- 
lagenmasse • einzuemulgieren. So konnen die tvasserloslichen 
Lebensmittelf arbstof f e, vorzugsweise • fein gemahlen, mit Fett 
umhullt und in dieser Einbettung in Fett in die Collagenmas- 
se eingemischt werden.. Die Ausnutzung der Parbe ist jedoch 
bei diesem Vorgehen nicht voll bef riedigend. 

Uberraschenderweise wurde gefunden, dafi eine gute Ausnutzung 
der Parbe in Verbindung mit einer ausgezei'chneten Fixieruhg 
des Farbstoffs im Collagen erzielt wird, wenn man den Farb- 
stoff zunachst auf einen Trager aufbringt und den angefarb- 
ten Trager dann mit einer hydrophoben Hiillsubstanz umgibt. 
Als Farbstoff trager sind alle unloslichen, quellbaren oder 
nicht quellbaren Materialien geeignet, die eBbar bzw. un- 
schadlich sind. Bevorzugt werden Tragersubstanzen verwendet, 
die farblos bzw. weiB sind, damit der Farbton des Farbstoffs 
nicht durch die Eigenfarbung des Tragers verandert wird. Ge- 
eignete Tragermaterialien sind z.B. Cellulose und Cellulose- 
derivate in Form von Pasern oder Pulver, Starkepulver , Colla- 
genpulver und Caseinpulver . Selbstverstandlich konnen auch 
Gemische dieser Materialien als Trager eingesetzt werden. 

ZweekmaBig wird der Trager, der beispielsweise aus Korn- 
chen eines f eingemahlenen Cellulosepulvers besteht, mit ei- 
ner relativ konzentrierten Losung des Farbstoffs angefarbt 
und dann getrocknet. AnschlieBend werden die angefarbten 
Cellulosekorner mit einer hydrophoben Hiillsubstanz umgeben. 

4 0 9 8 U 2 / 0 i> 1 1 



BNSDOCID: <DE 231238SA1JL> 



" 8 " 231 2385 



haltnisse von Trager unci Hullsubstanz, wie Fett oder Wach?, 
so gew.Tnlt, dai3 man eine nicht zu dickf lussige Masrse erhalt. 
Bei hoherschmelzenden hydrophoben Substanzon, wie z.B. Bie- 
nenwachs, wird der gefarbte Tracer in die Schmelze eingetra- 
gen. 

Anstelle des Farbstoffs konnea auch - soweit unsehadlich - 
Farblaeke verwendet werden, die in der Regel Komplexsalze 
eines Farbstoffs mit einern mehrwertigen Me tall, wie Alumi- 
nium, darstellen. Dabei kann der Farblack erst bei der ab~ 
schliefienden Gerbbehandlung mit einem Aluminiumsalz erseugt 
werden, vienn man den zur Bildung des . Farblacks erf orderlichen 
Farbstoff in die Masse einarbeitet. 

Anstelle von Collagen konnen auf die beschriebene Weise auch 
andere eSbare Darrne aus Polyvinylalkohol und Alginat ange- 
farbt werden. 



Die na!chf olgenden Beispieie erlautern die Erfindung, ohne 
sie jedoch zu beschranken. 

Beispiel 1 

Farbung bei Weichmachung : Eine Collagenpaste mit einem Ge- 
/r\ halt an 10 % Trockencollagen wird auf bekannte Weise auf 

einem Blasextruder mit einer Ringschlitzduse zu einem Schlauch 
von einem Kaliber von 32 mm Durchmesser extrudiert. Der auf- 
geblasene Schlauch wird in einem Trockenkanal mit Warmluft 
vorgetrocknet . Am 'Ausgang des Kanals wird der Schlauch auf 
seiner Auf3enseite mittels einer Ringduse mit einer v/aBrigen 
Losung bespriiht, die aus 2 % Natriumbi carbonat , K % Glycerin 
sowie 2 % rotem Farbstoff (ROT Nr. 4) besteht. Anschliefiend 
wird der bespruhte Darm getrocknet. aufgespult und gerafft, 

Beispiel 2 

Fixierung der Farbung mit Casein:- Ein auf die gleiche Weise 
wie in Beispiel 1 nach dem Trockcnextrusionsverfahren herge- 
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homogenen Paste verarbe itet , 
4 j500 g dieser Paste warden in - 
100 kg Collagenpaste eingemischt , die 12 # Trockencollagen 
enthalt. Nach 3 Stunden 1st der Mischvorgang beendet. 
und die Collagenmasse wird in bekannter Weise wel~ 
terverarbeitet • 

Beispiel 5 
' (Hit Zwischenemulsion). 

590 g Farbstof fgemisch gemaB Ziffer 7) 
900 g Cellulosepulver 
V: 3 1 aq-dest- - . 

^ 600 g CMC-Pulver 

2500 g Schweincfett - werden wie in Beispiel 4 beschriehen 

zu einer Paste verarbeitet. 
4300 g dieser Fettpaste mit eindispergierten Farbtragern 
werden in 

. 20 1 Wasser, dem einige Tropf en Ammoniaklosung beigegeben 
wurde, unter sehr starkem Ruhr en ziigegeben. Es ent- 
steht eine fein disperse Emulsion von Fett-Tropf- 
chen, die ihrerseits angefarbte Farbstof ftrager ein- 
schliefien. 
24,3 1 waBriger Emulsion werden in 

100 kg Collagen-Paste, die 12 c /o trockenes Collagen enthalt, 
eingeknetet. i>er Mischvorgang ist nach 1 1/2 Stunden 
beendet • Die Kollagenmasse wird in bekannter V/eise 
zu Wursthtlllen verarbeitet. 
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Mit den nach den Beispielen hergestellten Collagenschlauchen 
wurde die folgende Priifung auf Fixierung dui-chgef Uhrt : 

1 m Collagenschlauch wurde 1 Stunde iang unter gelegentliehem 
Umschwenken In 0,5 1 Wasser von 8o°C gehalten. Der dabei auf- 
tret'ende Ubergang von Farbe in waBriger Phase ist in der nach 
stehenden Tabelle festgehalten* Dabei bedeutet 
++ starke Anfarbung des Wassers, 
+ schwache Anfarbung des Wassers und 

o kein Obertritt von Farbstoff in die waBrige Phase, 

Beispiel 2 Stunden 2 Stunden 

Mr. kaltes Wasser 80 C heisses Wasser 
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10) Wursthuile nach Anspruchen 1 und 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Parbstoff auf einera vorzugsweise un- 
gefarbten Trager aus eBbarem oder unschadlichem Mate- 

• rial aufgebracht 1st, der von einer hydrophoben Sub- 
stanz utnhiillt - 1st . 

11) V/ursthiille nach Anspruch lo, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Trager fUr den Farbstoff aus Cellulose oder 
Cellulosederivaten in Form von Pulver oder Fasern, 
Starkepulver, Collagenpulver Caseinpulver oder Gemi- 
schen dieser Substanzen besteht. 



12) Wursthillle nach Anspruchlo und 11, dadurch gekennzeich- 
net, daB die hydrophobe Hullsubstanz aus efibaren Olen 
und Fetten, z.B. synthetischen' Glyceridg-emischen, Son- 
nenblumenkernol, Rinderf ett/ Schweinef ett , ho.chschm'el- 
zenden Fetten und Wachsen, z-B* Bienerrwachs, Paraffi- 
nen und Gemischen dieser Verbindungen besteht. 

13) Verfahren zur Herstellung einer efibaren gefarbten 
WursthUlle, dadurch gekennzeichnet, daB man den durch 
NaB- oder Trockenextrusion erhaltenen Col-lagenschlauch 
mit einer Losung des Farbstoffs, vorzugsv/eise durch 
Tauchen oder Bespruhen farbt. 

14) Verfahren na.ch Anspruch 15, dadurch gekennzeichne t , 
daB man wenigstens eine Oberflache des extrudierten 
Schlauches f arbt . 

15) Verfahren nach Anspruchen 13 bis 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man die Farbung gleichzeitig mit der 
Weichmachung vornimmt * 

16) Verfahren nach Anspruchen lj bis 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der eBbare Farbstoff durch Beimischuns 
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2j5) Verfahren nach Anspruchen 17 bi.s 22, dadirrch gekenn- 
zeichnet, daG man den hydrophobier ten Trager vor dem 
Einbringen in die Collagenmasne in Wasser, gegebenen 
falls in Gegenwart von Emulgierhilf smitteln, wie Amm 
niak, aufgeschlossenes Milcheiwe 1.13 oder Lecithin, di 
pergiert . 
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